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Pa tentanHpruche : 

^2j) Fdrdergurt aus Gumrri oder gurrrr. i nhnl i chen Kun s t s to f f en ir.it in Lanfs- 
richtung parallel zueinancer ohne pepensei tipe Beriihrung durchl au- 
fenden eingebe t te ten Drahtseilen oder ahnlichen fadenfbrrripen 
Festigkei tstragern und beiderseits der Drahtseil e engeo rdne t en zu- 
eatzlichen Vers tarkungsei nlagen , dadurch gek ennze i chn e t , daft die 
V ers tarkungse inl agen (5) unterhal b der Drahtseile (2) aus einerr. 
Werkstoff hbherer elastischer Dehnungr. f ah i gkei t als die Versta'r- 
kungseinlagen (6) oberhalb der Drahtseile hergestellt sind. 

2. Fbrdergurt nach Anspruch 1, dadurch gek enn ze i c hne t , daft die Ver- 
starkungseinlagen (5) unterhalb der Drahtseile (2) von hochelasti- 
schen Fasern und die Verstarkungseinlagen (6) oberhalb der Draht- 
seile von ve rgl e ichswei se dehnungsa rmen hochfesten .Fasern gebilde- 
te Gewebe sind. 

3. Fdrdergurt nach Anspruch 2, dadurch gekennzei chne t , daft die Nber 

im wesentlichen die gesamte Fiache der. Gurtes du rc hi au f en d en Gewebe 
mi t den Hauptfestigkeitstragern ihrer Fadensysteme quer zur Gurt- 
langsachse ausgerichtet sind. 

Fdrdergurt nach Anspruch 1, dadurch gek en n z e i chne t , deft die zusatz- 
lichen Verstarkungse inlagen (3, von quer zur Gurtl angsachse aus- 

gerichteten, nicht miteinander verwebten und ohne gegenseitige Be- 
run rung im wesentlichen i-ber die gar.ze Gurtbrei te durchiaufenden 
Fasern oder Faden ausgebildet sind. 
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5. Forderpurt nach einerr, der Anr.pr : iche 1 bis '4 , dadurch gekennze i chne t , 
daft die Verr tarkungsei nl apen ( 5) unterhalb der Drahtseile (2) von 
aus Polyamid hergestell ten Fa pern unc die Verstarkungseinlagen (6) 
oberhalb der Drahtseile von aus aromatischem Polyamid (Aranid) her- 
gestellten Fasern gebildet sind. 



Hannover, den 25* November 1975 
Erf. 2619/Sii Su/Lo 



709825/05 18 



2557025 

Continent*} Gumrr.i - Werke Aktienrese'» 3 . c ch» f t. Hannover 



Fbrdergurt 



Die Erfindung bezieht sich auf Fbrdergurte aus Gummi oder gummiahn- 
lichen Kunststoffen mit in Langsrichtunp parallel zueinander ohne 
gegenseitige Beriihrung durchl a u f enden e ingebe t t e ten Drahtseilen oder 
ahnlichen f adenf brmigen Festigkei tstragern und beiderseits der Draht- 
seile angeordneten zusatzl i chen Vers tarkunpse i nla gen . 

Die nach ihren aus schl i efil i c h in Langsr i ch tung orientierten Festig- 
keitstragern ale S tahl seil-Fbrdergurte bezeichneten Fbrdergurte sind 
aufgrund der hohen Zug f es t i gkei t der e i ngebe t t e t en Drahtseile im Ver- 
gleich beispielsweise zu Gewebegurten zwnr aufterorden tl ich etrepazier- 
fahig und zur Aufnahme selbst extrener Ant ri ebskraf te bei sehr langen 
Fbrderstrecken geeignet. Der fehlence Zusammenhang der Drahtseile un- 
tereinander macht sie auf der anderen Seite aber wieder empfindlich 
gegen Beschad i gungen durch auf prall enries scharf kan tiges Fbrdergut an 
den Aufgabcstationen und vor all em auch gegen das gefahrliche Auf- 
schlitzen liber grbftere Langenabschn i 1 1 e riurch eindringende feststehen- 
de Fremdkorper. Es ist bekannt und iiblich, cieser Gefahr durch Einbet- 
ten zueatzlicher V e r s tarkun gen in Forrr. von Geweben oder cuer zu den 
eigentlichen Festigkei tstragern ausgeri ch tr ten , ve rgl ei ch swe i se diinnen 
Drahtseilen und ahnlichen A mi e rungsel err en t en zu bcgegnen. Da solche 
Panzerungen in den Deckplatten rie? Gurtcuerschni t t es unt ergebrach t 
werden und in gleicher Wei'se auf der Cber- vie auch auf der Unterseite 
der Fbrdergurte wirksam sein nussen, iet die erwartete Sc hu tzwi rkung - 
von cer Unterbringung der langs durchl a ufender. Drahtseile in einer 
mindestens angenahert zer.tralen Ebene iir, Gurtinnern ausgehend - nur 
bei doppelseitiger Anordnung der zusa tzl i chen Verstarkungseinl agen , 
namlich sowohi ober- ais auch unterhalb der Langscrahtseil e , im vollen 
Urr.fang gegeben . Eine unerwunschte N ebenerscheinung der bekannten Gurt- 
panzerungen zeigt sich jecoch in einer ir.ehr oder weniger ausgepragten 
Versteifung, die die Lauf ei r «n scha f ten und die Kuldui.gsf ahigkei t der 
Gurte und damit auch ihre Fb rderi ei s tung bee in t rach tigt . Da die zusatz- 



709825/0518 



- y - 



2557025 



lichen Verstarkungseiniagen entweder ganz oder zumindest mit ihren 
Hauptkomponenten sich quer zur Forderrich tung erstrecken und dazu 
noch in der bevorzugten Anordnung beiderseits der Srhwerpunk tsebene 
des Gurtquerschnittes und mit Abstanc von dieser zwangslaufig das 
axiale Viderstandsmoment verstarken, fallt vor alien, der Nachteil 
der verminderten Muldbarkeit ins Gewicht. Es ist demgegeniiber Aufgabe 
der Erfindung, eine den bekannten Ausf iihrungen mindestene gleichwerti- 
ge Panzerung fur Stahlseil -Fbrdergurte unter Vermeidung unerwiinschter 
Versteifungen in der Querrichtung zu schaffen. 

Nach der Erfindung zeichnen sich Fbrdergurte der eingangs geschilderten 
Art dadurch aus, daB die zusatzlichen Verstarkungsei nlagen unterhalb 
der langs durchlauf enden Drahtseile aus einem Werkstoff hbherer elasti- 
scher Dehnungsfahigkeit ais die Verstarkungseiniagen oberhalb der Draht- 
seile hergestellt sind. In einer Ausf iihrungsform der Erfindung kbnnen 
die Verstarkungseiniagen unterhalb der Drahtseile von hochelasti schen 
Fasern und die Verstarkungseiniagen oberhalb der Drahtseile von ver- 
gleichsweise dehnungsarmen aber hochfesten Fasern gebildete Gewebe 
sein, wobei die iiber im wesen tl i chen die gesamte Gurtflache durchlau- 
fenden Gewebe mit den Kauptf estigkeitstragern ihrer Fadensysteme quer 
zur Gurtlangsachse ausgerichtet sind. Wahlweise kbnnen die zusatzlichen 
Verstarkungseiniagen gemafc eir.er Variante der Erfindung stattdessen 
aber auch von quer zur Gurtlangsachse ausgeri chte ten , nicht miteinander 
verwebten und ohne gegenseitige Beruhrung im wesentlichen iiber* die gan- 
ze Gurtbreite durchla uf enden Fasern oder Faden in der gleichen besonde- 
ren Werkstof fpaarung gebildet sein. Vorzugsweise sind die Verstarkungs- 
einiagen unterhalb der Drahtseile von aus Polyamid hergestellten Fasern, 
die Verstarkungseiniagen oberhalb der Drahtseile dagegen von aus einem 
aromatischen Polyamid wie z.B. dem unter dem Warenzeichen "Kevlar" be- 
kannten Aramid hergestellten Fasern gebildet. 

Die Erfindung lost die gestellte Aufgabe unter Beibehaltung des ublichen 
Gurtaufbauschemas und ohne grundsa tzl i che Anderungen im Betriebsablauf 
der Konfektionierung durch die neuartige glUckliche Abstimmung der zu- 
satzlichen Verstarkungseiniagen in ihren entscheidenden physikal ischen 
Eigenschaften aufeinander. Es zeigte sich uberraschend , dafi die Verwen- 
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dung besonders dehnung6f ahi ger , hoch elastischer Fasern fur die Ver- 
wendung in den Vers ta'rkungseinl agen unterhalb der langs verlaufenden 
Drahtseile die Durch6chlagf es t i gk e i t der Fordergurte weit liber das mit 
bekannten Mitteln erreichbare Mnft erhbhte, wahrend fiir die V e rs ta rkungs- 
einlagen oberhalb der Drahtseile sich die gleiche Wirkung umgekehrt aus 
der Verwendung betont dehnungsarmer Fasern hoher Zugf est i gkei t ergab. 
Auch der Auf reiflwiderstand der e r f indungsgemaften Fordergurte gegenuber 
stumpfen, nicht schneidenden Fr erndkbr pe rn , die in der Praxis als hau- 
figste Schadensursache wirksam werden, konnte damit im Vergleich zu 
bekannten Gur tpanze run gen beispielsweise aus Stahlseilquerarraierungen 
deutlich verbessert werden. Ungeachtet ihres positiven Einflusses auf 
die Festigkei tseigenschaf ten der Fordergurte zeigte die neuartige Pan- 
zerung keine oder jedenfalls keine nennenswerte Riickwirkung auf die 
Muldbarkeit. Dies war umso weniger vorauszusehen , als die Erfindung 
keineewegs von der den vorherrschenden Grundsatzen en t sprechenden An- 
ordnung beider Vers tarkungsei nlagen in voneinander getrennten Ebenen 
beiderseits des Forraschwerpunk t es - auf den jeweili'gen Gu r t que r schni 1 1 
bezogen - abgeht , sondern neue Wege ausschl i e£l i ch mit einer Kombination 
unterschiedlicher Werkstoffe einschlagt. 

Die Erfindung ist anhand der schemat i schen Darstellung eines Ausfuh- 
rungsbei6piel6 in der Zeichnung verdeu t 1 i cht . Die Zeichnung zeigt einen 
Querechnitt durch ein Teilstlick eines neuartigcn S tahlseil-Fbrdergur t es 
mit zum Teil abgehobener Deckplatte. 

Der gezeichnete Fbrdergurt ist aus einer. Gummikern 1 mit in diesen ein- 
gebetteten langs durchlau t enden S tabid rah tse i I en 2 und einer unteren 
Deckplatte J> so vie einer oberen Deckplatte *t aufgebaut. Die beiden Deck- 
platten 3, h sind den raechanischen Beanspruc hungen des Fbrderbe t ri ebes 
unmittelbar ausgesetzt und daher aus einer vorwiegend auf Jfcbriebf estigkei t 
eingest ell ten zahharten Gummimi schung gegenuber dem die Haftung zu den me- 
tallischen Fes tigkei t s t ragern 2 iibe rnehraenden und den inneren Zusamraenhalt 
vermi ttelnden Kern 1 gefertigt. Die das Fbrdergut unmittelbar aufnehmende 
obere Deckplatte h unterliegt naturgemafi weit hbherera Verschl*iB als die 
der Fiihrung der Gurte auf der Fbrderanlage dienende untere Deckplatte 3» 
aus velcheoi Grunde eie im allgemeinen auch rr.it grbfierer Schichtstarke ala 
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die letztere ausgebildet wird- Dieser Unterschied rechtfertigt die 
im vorliegenden Zusammenhang angewandte Bezeichnungsweise "unterhalb" 
und "oberhalb" in bezug auf die Stahl drahtseile 2 ale eindeutige Lage- 
bestimmung. Zwiachen dem Kern 1 und den beiden Deckplatten 3, k sind 
zusatzliche Verstarkungseinlagen 5 und 6 eingebettet. In dem gezeich- 
neten Ausf iihrungsbeispi el sind die Verstarkungseinlagen in Form von 
beruhrungsfrei parallel zueinander in Querrichtung uber die gesamte 
Gurtbreite durchlauf enden Faden aufgebaut, wobei die Faden der unteren 
Verstarkungseinlage 5 aus hochelastischen Polyamidfasern, die Faden 
der oberen Verstarkungseinlage 6 dagegen aus hochfesten aber dehnungs- 
armen Aramidfasern hcrgestellt sind. Praktisch die gleiche Wirkung 
kbnnte auch rait aus Geweben anstelle aus Einzelfaden hergestellten 
Einlagen erzielt werden, wenn die Gewebe mit den Kett- oder den SchuB- 
faden in Querrichtung orientiert sind. 
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